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SEPARATOR FUR EINEN ELEKTRISCHEN 
AKKUMULATOR 



Die Erfindung betrif ft Separatoren, wie sie in 
elektrischen Akkumulatoren verwendet werden, insbesondere in 
Bleiakkumulatoren . 

Bekanntlich hat ein Separator die Auf gabe , zwischen 
den positiven und negativen Akkumulatorenplatten einen vorbe- 
st^nroten Abstand zu halten, und die aktive Masse zurtickzu- 
halten, die die Tendenz hat, sich von den Platten zu losen; 
weiter soil ein Separator lonen durchlassen, die Elektrolyt- 
dif fusion und die Gasabscheidung ermoglichen und dabei Uber- 
tritte von aktiver Masse von einer Platte auf die benachbarte 
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Platte verhindern, damit Plattenschlusse vermieden werden. 
Die aktive Masse hat namlich die Tendenz, entweder direkt 
durch die Separatoren oder an den seitlichen, unteren Oder 
oberen Plattenkanten auszutreten. 

Da diese Merkmale mehr oder weniger widerspriichlich 
3ind, ist es schwierig, einen Separator zu finden, der alle 
geforderten Eigenschaften aufweist. 

Es warden bereits hullenformige Separatoren vorge- 
schla 7 en, in die die Platten hineingesteckt werden. in der 
franzSsischen Patentschrift 1 253 087 wird ein solcher Sepa- . 
rator beschrieben, der aus zwei steifen, mikroporosen, elek- 
trisch isolierenden Folien gebildet wird, die elektrolytbe- 
standig sind und auflen Rillen aufweisen, die ein freie zirku- 
lation des Elektrolyten zulassen. Die Rander der steifen 
Folien. die uber die Plattenkanten hinausgehen, werden parallel 
aufeinandergepreflt und dann geschweiflt. Daher weist die so 
gebildete Hfille auf ihrem Umfang eine steife, sehr viel Raum 
in Anspruch nehmende Wulst auf. 

Dieser Nachteil soli durch die Erfindung behoben werden. 
Gegenstand der Erfindung ist ein Separator fur einen 
elektrischen Akkumulator , der Hullenform hat und eine parallel- 
epipedische Akkumulatorenplatte aufnehmen soli und dessen Vorder- 
und Ruckseite jeweils aus einer mikroporosen Polie bestehen, 
die elektrisch isolierend und elektrolytbestandig ist, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die Kanten der Folien durch ein flaches, 
steifes Band miteinander verbunden werden, das elektrisch iso- 
lierend und elektrolytbestandig ist und auf den Kanten der Folien 
befestigt wird. 
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Gemafi einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung besteht das flache Band aus mit syrithetischem Acryl- 
kautschuk veirsetztem Polyathylen-Kopolymer . 

Die die Separatoren bildenden Folien bestehen vorteil- 
hafterweise aus einem Phenolharz mit Polyester oder aus einem 
mikroporosen PVC-Schaum. 

Die Erfindung hat daruber hinaus ein Herstellungsver- 
fahren fiir einen solchen Separator zum Gegenstand, das dadurch 
gekennzeichnet ist, da 6 das flache Band in Pastenform auf die 
Kanten der mikroporosen Folien aufgebracht wird und sich durch 
Abkiihlung verfestigt. 

Die Erfindung wird nachfolgend mit Hilfe der beiliegenden 

Zeichnung naher erlautert. 

Fig. i zeigt perspektivisch und teilweise auf geschnitten 
ein bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines erf indungsgemafien 
Separators, der eine Akkumulatorenplatte unihullt. 

Fig* 2 ist ein Teilschnitt entlang AA in Fig. 1. 

Die Figuren zeigen eine Akkumulatorenplatte 1 und ihre 
Plattenfahne 7. Die Platte liegt in einer Hulle, die aus dem 
erf indungsgemaflen Separator besteht und aus zwei steifen Folien 
2 und 3 gebildet wird, die elektrolytbestandig und elektrisch 
isolierend sind. Die Platte wird vom Elektrolyten 4 \imsp\ilt. 
Die der Platte 1 zugewandten Folienseiten weisen Rippen 10 auf, 
die Rillen begrenzen, die die Abscheidung der bei der elektro- 
chemischen Reaktion entstehenden Gase erleichtern. Die aufleren 
Seiten der Folien 2 und 3 weisen ebenfalls Rillen 11 auf, durch 
die die Elektrolytzirkulation zwischen zwei nebeneinanderliegenden 
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flatten vorteilhaft beeinfjuot wird. 

Die PoUen 2 „ nd 3 slnd an ihre „ ^ ^ 

R a„ de „ d „ rch ei „ flaches Band 5 aus Kunststoff D ^ 

oberen Rand8r der polien „ eraen nach ^ Einfataen ^ ^ 
x» aie Se P arator M1 le durcb eln den £lachen Band s 
flaches Band 6 niteinander verbunden. 

Ge m « .W Ausfahrun^ariante lst die den 
?ma»en Separator blldende Hulle nicht ,uf «, ' ■ 
verschlossen. """^ 

We Folien 2 und 3 Konnen aus eine. polyesterhaltigen 
Phenolbar, h er g estellt „erde„ ; sie * 6 „ n e„ auch aus ^ ^ 

porBsen PVC-Sohaum gefertigt werden d., „. 

^ "erden. der offene Poren mit einen. 
Kadrus von et™ 1 bis 7 Mikron ^ 

des erfi„du„ g , gem a„e„ Separators lie g t swischen 75 und 80S. 

Zur Herstellung der Folien 2 i t, - 

roxien 2 und 3 kann auch ein Stoff 

auf PVC-Basis in SiliziumdioxidDulv*,- u 

umaioxxdpulver, Wasser und Zyklohexanol 

verwandt werden, der eine Pomcif. 

erne Porosatat von ebenfalls etwa 80% hat 

T ZWiSChen F ° lien 2 « 3 *» Kun Sts to ff b an dern 5 un d ' 

-ne hinreichende Haftung zu erreichen , ve rwendet man fiir dieses 
sand emen Stoff. der sue ~ , 

«. der aus exnem Polyathylen-Kopolymer besteht 

dem synthetischer Acrylkautschuk zugefiiat wird 

^ugerugt ward; dieses Band wird 

als Paste auf die Render der Folien 2 „„h , * ',. 

uer *o±ien 2 und 3 aufgebracht, wo es 

nach 3 bis 4 Sekunden erhartet. 

-Hit einen, erfindungsge^en Separator i st es moglich, 
- Platten i m Akku.nulatorkasten in ihrer richtigen Stellung 
~nder zu halten, sie elektrisch zu isolieren und die Platten- 

k 6 • WlrkSam " SCMt2en d ° Ch gleiCh2eiti ^ «• Z ir- 
*ulat 10n des Elektrolyten beizubehalten. 
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Vorteilhaf terweise wird ein er f indungsgemaGer Separator 
einer negativen Platte eines Bleiakkumulators zugeordnet. 

Im Rahmen der Erf indung kann natiirlich fur die Folien 
2 und 3 jegliches porose, elektrisch isolierende Material ver- 
wendet werden , das mit dem isolierenden Band 5 vereinbar ist. 
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patentansprUche 



1 - Separator fur einen elektrischen Akkumulator, der 
Hiillenform hat und eine parallelepipedische Akkumulatoren- 
Platte aufnehmen soil und dessen Vorder- und Ruckseite jeweils 
aus einer mikroporosen Folie bestehen, die elektrisch isolierend 
und elektrolytbestandig ist, dadurch g e k e n n z e i c 1 
net, dafl die Kanten der Polien (2. 3) durch ein flaches, 
steifes Band (5) miteinander verbunden werden. das elektrisch 
isolierend und elektrolytbestandig ist und auf den Kanten der 
Folien befestigt wird. 

2 ~ Separator gemafi Anspruch 1, dadurch 
9 e k e n n z e i c h n e t, dafi das flache Band aus einem 
Polyathylen-Kopolymer besteht, dem synthetischer Acrylkautschuk 
hinzugefiigt wird. 

3 - Negative Bleiakkumulatorenplatte, da d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t, dafl sie in einem hOllenformigen 
Separator untergebracht wird, der aus zwei mikroporosen , 
elektrisch isolierenden und elektrolytbestandigen Foli en besteht, 
auf deren Randern ein fiaches, steifes Band (5, 6) befestigt 
wird, das elektrisch isolierend und elektrolytbestandig ist. 

4 Verfahren zur Herstellung eines Separators gemafl einem 

der Anspruche 1 und 2, dadurch g e k e n n z el c h h e t 
das das flache Band in pastenfSrmigem Zustand auf die Folien- 
rander aufgebracht wird und durch Abkiihlen erhartet. 
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